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worin dia Reste die in der Farbstoffchemie Qbliche Bedeutung haben, sind hervorragende Ersatzprodukte 
fQr den teuren Anthrachinonfarbstoff Disperse Blue 56. 
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Mlschungen blauer Dfspersionsazofarbstoffe 

Die vorliegende Erfindung betrifft Mischungen von Azofarbstoffen fUr das FSrben von hydrophoben 
synthetlschen Fasern. die sich 2.B, als Ersatz fUr das anthrachinoide C.I. Disperse Blue 56 (C.l.-Nr. 63285) 
bzw, Farbstoffe mit einem Burrttonwinkel hab von etwa 295' (bezogen auf eine Polyesterfarbung in 1/1 
Richtyptiefe nach DIN 5033/3) eignen, 
5 Disperse Blue 56 gilt weltweit als bedeutender blauer Dispersionsfarbstoff, da dieser auf den genannten 
Fasermaterialien zu besonders klaren rotstichig blauen FSrbungen mit hoher Uchtechtheit fGhrt. /^derer- 
seits weist dieser Farbstoff eine Reihe von Nachteilen auf: 

WiQ fast alle /\nthrachinonfarbstoffe hat Disperse Blue 66 eine gerlnge Farbstarke, was insbesondere 
bei hohen Farbtiefen eine betrachtliche Kostensteigerung zur Folge hat 
10 Bei der Farbung von Mischungen aus Polyester-Fasern sowie Wolle. Baumwolle und Regenerat- 
Cellulose werden diese Begleitfasern stark angeschmutzt. Dlese Anschmutzung laflt sich auch durch eine 
reduktive Nachbehandlung ntcht vollstSindig entfemen. 

Beim Farben mit den modernen Schnellfarbeverfahren besteht die grofle Gefahr einer unegalen 
Farbung. Disperse Blue 56 gehdrt. falls man nicht eine Oberlange Farbedauer fQr das nachtragliche 
75 Egalisleren zur Anwendung brlngt. zu den besonders schlecht egalisierenden Dispersions-Blaufarbstoffen. 

Nachtelllg ist welterhin die Empfindlichkeit von Disperse Blue 56 gegenOber Metallionen - insbesondere 
Kupfer -im FSrbebad. weswegen diesem hSufig Komplexbildner zugesetzt werden mUssen. 

Um die Unzulanglichkeiten des Anthrachinonfarbstoffes zumlndest teilweise zu beseitigen, ist bereits 
vorgeschlagen worden, Disperse Blue 56 durch ausgewahlte blaue Azofarbstoffe (vgl. 0. Annen. R. Egii. R. 
20 Hasler. B. Henzi. H. Jakob und P. Matzlnger REV. PROGR. COLORATION, 72 Vol 17 (1987), sowie durch 
spezleile Mischungen von Azofarbstoffen (vgl. DE-A 3 347 572 « US-A 4 608 060) zu ersetzen. 

Daruber hinaus sind als "Blau 56-Ersatz" Verschnitte des teuren Anthrachinonfarbstoffs mit preiswerten 
Azofarbstoffen sowie Mischungen anderer Anthrachinonfarbstoffe mit Azoverbindungen ennpfohlen worden 
(vgl. DE-A 3 023 330 = US-A 4 374 642 sowie DE-A 3 043 1 84). 
25 Abgesehen davon. daiS die-Verschnltte bereits von der.Aufgabenstellung her elnen Weg in die falsche 
Richtung darstellen. konnte keine der vorstehend genannten Vorschlage zu einem voilwertigen Ersatz von 
Disperse Blue 56 fuhron. da diese Ersatzprodukte nicht das hohe Niveau dieses Anthrachinonfarbstoffs 
errelchen. 

Es wurde non gefunden, dafl man zu einem in praktisch alien wichtigen Eigenschaften gleichwertigen 
30 und teilweise deutlich verbessertem Ersatzprodukt fQr Disperse Blue 56 durch Einsatz einer Farbstoffkombi- 
nation mit einem Bunttonwinkel von 290-300* , vorzugsweise 293-297* , gelangt die dadurch gekennzeich- 
net ist. daB sie 

a) mindestens einem Farbstoff der Formel (I) 

35 CN 




I 



CHg 



und 

b) mindestens einen Farbstoff der Formeln II-IV 



45 



50 




II 



3 
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III 



NHCOV 

IS enthalt 

worin - unabhangig voneinander - 
X CI Oder Br, 

Y NO2 Oder CN. 

W AlkyI, Araikyl Oder AlkoxyalkyI, 
20 V H, AlkyI, Aryl Oder Alkoxy, 

Ri AlkyI, Araikyl. AlkoxyalkyI Oder Alkenyl, 

R2 Ri , ChloralkyI, AryloxyalkyI Oder AlkoxycarbonylalkyI, 

R3 AlkyI; Araikyl. AlkoxyalkyI. HydroxyalkyI, AryloxyalkyI Oder Alkenyl, 

R4 R3, C2-C*-Chloralkyl Oder Alkoxycarbonylalkyl, 
25 Rs Alkylr Alkenyl odor Araikyl, 

Rs Rs Oder Alkoxaikyl. 

R7 Alkyl, Araikyl, AlkoxyalkyI, HydroxyalkyI, AryloxyalkyI, ChloralkyI. AlkoxycarbonylalkyI, Alkenyl Oder 
AcyloxyalkyI und 
Rs R7 bedeuten. 

30 wobel Acylreste Alkylcarbonyl- Oder Arylcarbonylreste. im bellebigen Zusammenhang genannte AlkyI-, 
Alkenyl- und Alkoxyreste solche rr\\t 1-4 C-Atomen und im belieblgen Zusammenhang genannte Arylreste 
Phenylreste sind, die durch CI oder Ci-C^-Alkyl substltuiert sein konnen. 
Bevorzugt sInd Farbstoffe der angegebenen Fonnein, worIn 

Y NO2 Oder CN, 
35 X CI Oder Br. 

W AlkyI Oder AlkoxyalkyI. 

Y AlkyI, Aryl Oder Alkoxy, 

Ri AlkyI, AlkoxyalkyI Oder Alkenyl. 
R2 Ri, Araikyl. AryloxyalkyI. 
40 R3 Alkyi. Araikyl, AlkoxyalkyI oder Alkenyl, 
R4 R3 

Rs Alkyl Oder Alkenyl, 

Rs Alkyl. Alkenyl oder Araikyl, 

R7 Alkyl. Araikyl. AlkoxyalkyI, AryloxalkyI oder Alkenyl und 
45 Ra R7 bedeuten, wobel die genannten Reste die vorstehend angegebenen spezlellen Bedeutungen haben. 
Besonders bevorzugt smd Farbstoffe der angegebenen Formel, worin 

Y NO2 Oder CN. 
X CI Oder Br, 
W Alkyl, 

50 V Alkyl. 
Ri Alkyl, 

R2 Ri . AlkoxyalkyI oder Araikyl, 
R3 AlkoxyalkyI 
R4 Rs Oder Alkyl, 
65 Rs Alkyl. 
Re Rs, 
R7 Alkyl und 

Rs R7 Oder AlkoxyalkyI bedeuten, wobei die genannten Reste die oben angegebenen speziellen Bedeutun* 
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IS 



20 



25 



30 



35 



40 



4S 



gen haben. 

Besonders geeignet sind die Farbstoffe der Formel l-IV, worin 

Y CN 

X Br cder CI, , * ' 

W Methyl. 

V Methyl Oder Ethyl. 

Ri. Ra Ethyl, n-Propyl Oder n-Butyi. 

Ra, Ri Methoxyethyl, 

Rs, Rc Ethyl Oder n-Propyl und 

Rt, Rs Ethyl Oder n-Propyl bedeuten. 

Die Farbstoffe der Formein l-IV sind bekannt bzw. nach an sich bekannten Methoden leicht zuganglich 
und 2.B. In folgender Patentilteratur beschrieben: DE-A 1 290 915 = US-A 4 105 655; DE-A 3 425 127 = 
US-A 4 681 932: DE-A 2 818 653 = GB-A 1 582 743: DE-A 2 304 218 = US-A 4 079 050. 

Beispielhaft seien die in nachfolgenden Tabellen aufgefOhrten Farbstoffindividuen genannt 
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Taballa 2 ; Farbstoffe der Formel II 

CH3 CHs CHS 

CH3 C2H5 C2H5 

" CH3 CH2-CH2-CH3 CH2-CH2-CH3 

CH3 C2H5 CH2-CH2-0-CH3 

CH3 C2H5 CH2-CH2-0-C2H5 

,5 CH3 -(CH2)2-CH3 CH2-CH2-O-CH3 

CH3 -(CH2)2-CH3 CH2-CH2-O-C2H5 

CH3 CH2-CH2-OCH3 CH2-CH2-OCH3 

CH3 CH2-CH2-O-C2H5 CH2-CH2-OC2H5 



so 



25 



30 



as 



40 



45 



50 



C2H5 CH3 CH3 

C2H5 C2H5 C2HS 

C2H5 CH2-CH2-CH3 CH2-CH2-CH3 

C2H5 C2H5 CH2-CH2-0-CH3 

C2H5 C2H5 CH2-CH2-0-C2H5 

CgHg -(CH2)2-CH3 CH2-CH2-O-CH3 

C2H5 -(CH2)2-CH3 CH2-CH2-O-C2H5 

C2H5 CH2-CH2-OCH3 CH2-CH2-OCH3 

C2H5 CH2-CH2-O-C2H5 CH2-CH2-0C2H5 
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Tabella 2 i Farbstoffe der Formel ZI 



V 








B4 


CH2-CH2-CH3 




CH3 




CH3 


CH2-CH2-CH3 








C2H5 


CH2-CH2-CH3 




CH2-CH2 


-CHg 


CH2-CH2-CH3 


CH2-CH2-CH3 




C2HS 




CH2-CH2-0-CH3 


CH2-CH2-CH3 




CgHs 




CH2-CH2-0-C2H5 


CH2-CH2-CH3 




-(CH2)2 


-CHg 


CH2-CH2-O-CH3 


CH2-CH2-CH3 




-(CH2)2 


-CH3 


CH2-CH2-O-C2HS 


CH2 -0112-0113 




CH2-CH2 


-OCH3 


CH2-CH2-OCH3 


CH2-CH2-CH3 




CH2-CH2 


-O-C2H5 


CH2-CH2-OC2H5 


CH2-CH2-CH2- 


CHg 


CH3 




CH3 


CH2-CH2-CH2- 


CH3 


C2H5 




C2H5 


CH2-CH2-CH2- 


CH3 


CH2-CH2-CH3 


CH2-CH2-CH3 


CH2-CH2-CH2- 


CHg 


C2H5 




CH2-CH2-0-CH3 


CH2-CH2-CH2- 


CH3 


C2H5 




CH2-CH2-0-C2H5 


CH2-CH2-CH2- 


CHg 


-(CH2)2-CH3 


CH2-CH2-O-CH3 


CH2-CH2-CH2" 


CH3 


-(CH2)2- 




CH2-CH2-O-C2H5 


CH2-CH2-CH2- 


CHg 


CH2-CH2" 


-OCH3 


CH2-CH2-OCH3 


CH2-CH2-CH2- 


CH3 


CH2-CH2- 


•O-C2H5 


CH2-CH2-OC2H5 
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Tabelie 3 



Farbstoffe der Formel III 


V 


w 


Rs 




A 


CH3 


CH3 


C2HS 


C2H5 


CI 


CH3 


CH3 


CH2-CH2-CH3 


CH2-CH2-CH3 


CI 


CH3 


CH3 


C2H5 


C2H5 


Br 


CH3 


CH3 


CH2-CH2-CH3 


CH2*CH2-CH3 


Br 


C2 Hs 


CH3 


CaHs 


C2H5 


CI 


O2 H5 


CH3 


C2H5 


C2H5 


Br 


C2 Hs 




CH2"CH2*CH3 


CH2-CH2-CH3 


C! 


C2H5 


CH3 


CH2-CH2-CH3 


CH2-CH2-CH3 


Br 


CH2-CH2-CH3 


CH3 


C2HS 


C2H5 


CI 


CH2*CH2"CH3 


CH3 


C2H5 


C2H5 


Br 


CH2"CH2"CH3 


CH3 


CH2"CH2"CH3 


CH2*CH2*CH3 


CI 


C H2 -CH2 -C H 3 


CH3 


CH2-CH2-CH3 


CH2-CH2-CH3 


Br 


-(CH2)3-CH3 


CH3 


C2H5 


C2H5 


CI 


-(CH2)3-CH3 


CH3 


C2H5 


C2H5 


Br 


-(CH2)3-CH3 


CH3 


CH2-CH2-CH3 


CH2-CH2-CH3 


CI 


-(CH2)3-CH3 


CH3 


CH2-CH2-CH3 


CH2-CH2-CH3 


Br 



Tabelie 4 



OS 



40 



Farbstoffe der Formel IV 


V 


R7 ^ 




CH3 


C2H5 


C2H5 


C2H5 


C2H5 


C2H5 


CH2-CH2-CH3 


C2H5 


C2H5 


(CH2)3-CH3 


C2H5 


C2H5 


CHs 


CH2-CH2-CH3 


CH2-CH2-CH3 


C2H5 


CH2-CH2-CH3 


CH2-CH2-CH3 


CH2-CH2-CH3 


CH2-CH2-CH3 


CH2-CH2-CH3 


-(CH2)3-CHa 


CH2-CH2-CH3 


CH2"CH2-CH3 


CH3 


CH2-CH2-CH3 


-CH2-CH2-0CH3 


CH3 


CH2-CH2.GH3 


-CHa-CHa-OCzHs 



Der Gewichtsanteil der einzelnen Mischungskomponenten in den erfindungsgemafien Gemischen be- 
tragt im allgemeinen: 



45 


20 bis 90 % 


Komponente 1, 




0 bis 80 % 


Komponente 11, 




0 bis 80 % 


Komponente III, 




0 bis 80 % 


Komponente IV 



50 

mlt der Mafigabe, dai3 mindestens einer der Farbstoffe 11 bis IV den Farbstoff I auf 100 % erganzt 
In einem anderen Mischungstyp betragen die Antelle: 



10 bis 90 % Komponente I, 
10 bis 80 % Komponente III, 
10 bis 80 % Komponente IV. 



11 
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Bevorzugt sind Zweiermischungen von I mit 11, ill Oder IV mit folgenden Anteilen: 



a) 


25 bis 80 % 


Komponente 1, 




20 bis 75 % 


Komponente II, 


b) 


25 bis 80 % 


Komponente I, 




20 bis 75 % 


Komponente III. 


c) 


30 bis 90 % 


Komponente 1, 




10 bis 70% 


Komponente IV 



70 



Ganz besonders bevorzugt sind Mischungen des Farbstoffs A mit den Farbstoffen B, C und D: 



75 



30 



25 



CN 





CN CHr 




NHCOCH3 



(A) 



(B) 



30 



35 



NO 



2 



PCH'. 



'2 




Br 



NHCOCHr 



40 



48 




02N>^*<S-^N 

NHC0CH3 

wobei fblgmde MischungsverhSltnisse bevorzugt sind: 



C2H5 



(D) 



so 
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5 



70 



75 



20 



a) 


in Hie on OA 
lU DlS sU /O 


p5> rh^trtff A 
r^aiiMOiwii ry 




10 bis 90 % 


rarDStott D 


b) 


50 bis 70 % 


rarDStOTT A 




30 btS 50 % 


raiDSIOTi D 


c) 


CC Kte< O/ 

OO DlS OO /o 


rcuDoiUll M 


OC Hi0> O/ 

DlS 40 vo 




d) 


>m l^Sa 7A o/ 
40 DlS 70 vo 


rarDSlOTT M 


1 5 DlS 45 % 


rarDSlOTT d 




5 bis 30 % 


roi D5IOTT w 


e) 


40 bis 70 Vo 


rarDSiuTT m 


1 5 bis 45 vo 


rarDStOTT D 




5 bis 20 % 


rarDSlOTT u 


f) 


e/> u.:«» o/ 

50 bis 75 vo 


rarDSlOTT M 




10 bis 35 % 


rcurosion w 




5 DlS oO vo 


raTuSIOlT U 


g) 


45 bis 75 % 


Farbstoff A 


30 bis 60 % 


Farbstoff C 


h) 


52 bis 64 % 


Farbstoff A 


38 bis 48 % 


Farbstoff C 


i) 


60 bis 85 % 


Farbstoff A 


15 bis 40 % 


Farbstoff D 



Die neuen Farbstoffmlschungen l<6nnen nach verschiedenen Verfahren hergestellt warden: 
2S 1. durch Abmischen der separat hergestellten und formierten Einzelkomponenten, Oder 

2. durch gemeinsame Formierung der separat hergesteiiten Einzelfarbstoffkomponenten. 
Die "Cyanierung" von ortho-Halogenazofarbstoffen sowie die dabei erlialtenen Dicyanfarbstoffe - ais 
solche -sind allgemein bekannt (vgl. DE-A 1 544 563 = US-A 3 962 209 sowie DE-A 3 009 635). 

Auch die Formierung zur Herstellung verkaufsfahiger PrMparationen erfdigt nach an sich bekannten 
^ Verfahren. 

Die neuen Farbstoffmischungen eignen sich insbesondere zum F§rben von Polyster- und Cellulosee- 
sterfasern und ergeben sehr Ware rotstichig blaue Farbungen mit sehr guten Ucht- und Waschechtheiten. 

Bn zusMtzIicher Vorteil liegt in den geringen Anschmutzung von Begleitgeweben bei Polyester- 
Mischgewebe-FMrbungen. 

35 In den nachfolgenden Beispielen bedeuten "Teile" und = Gewichtsteile bzw. Gewichtsprozente. 



Beispiei 1 

<o Durch Perlmahlung und anschlieflende Spriihtrocknung wird ein Farbepraparat aus 



45 



50 



11.2 


Teilen 


des FariDstoffs A 


9,9 


Teilen 


des Farbstoffs 8 


25.6 


Teilen 


eines handelsGbllchen Ugninsulfonates 


46,4 


Teiien 


eines handelsOblichen Dispergiermittels (z.B. 




Kondensationsprodukt aus Formaidehyd. NaphthaRn und 






SchwefelsSure) 


0,2 


Teilen 


eines handelsQblichen Netzmittels 


0.7 


Teilen 


eines handelsOblichen Entstaubungsmittels 


6.0 


Teilen 


Restfeuchte 



hergestellt. 

In einem Farbebad. das mit Natriumphosphat und EssigsSure auf einen pH-Wert von 4.5 gestelitjst 
55 werden 100 Telle eines Polyestergewebes (Polyethylenterephthalat) 30 bis 45 Minuten bei 125 bis 135 C 
mit 1.3 g des oben beschriebenen Farbepraparates (RottenverhSltnuis 1:10 bis 1:40) gefarbt. 
Man erhalt Ware rotstichig blaue Farbungen mit guten Echthelten- 
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Beispiel 2 

In einem Farbebad, das 5 g/l eines handelsUbiichen Carriers (z.B. auf Basis aromatischer Carbonester) 
enthalt mit Natriumphosphat und Essigsaure auf einen pH von 4,5 gesteiit ist, warden 100 Teile eines 
6 Polyestergewebes mit 1,3 Teile der oben beschriebenen Farbstoffpraparation 30 Minuten be! 90 bis 105* C 
gefarbt Man erhait voile, tiefe biaue Farbungen mit guten Eclitheiten. 



Beispiel 3 

In einem Farbebad, das mit Natriumphosphat und Essigsaure auf eInen pH-Wert von 4,5 gesteiit Ist 
werden 200 Teile eines Polyester-(PoiyetiTylenterephthalat)Baumwollmischgewebes 50/50 30 bis 45 Minuten 
bel 125 bis 135* C mit 1,3 Telle des oben beschriebenen Farbepraparates (Flottenverhaltnis 1:10 bis 1:40) 
gefarbt Man erhait klare blaue Farbungen mit guten Echtheiten wobei. das Baumwollbegleitgewebe nur 
wenig angeschmutzt Ist. 



Beispiel 4 

20 In einem Farbebad, das 5 g/l eines handelsQbilchen Carriers (z.B. auf Basis aromatischer Carbonester) 
enthMIt, mit Natriumphosphat und Essigsaure auf einen pH von 4.5 gesteiit ist. werden 200 Telle eines 
Polyester-Wollemlschgewebes 50/50 mit 1,3 Teile der oben beschriebenen Farbstoffpraparation 30 Minuten 
bei 90 bis 105* C gefarbt. Man erhait voile, tiefe blaue Farbungen mit guten Echtheiten* 
Zu ahniichen Ergebnissen kommt man bei Verwendung nachstehender Mischungen. 



Beispiel 5 



30 



55% 


Farbstoff 1 


(mit Ri , R2 = n-Butyl) 


45% 


Farbstoff B 





35 Beispiel 6 



59% 


Farbstoff A 


41 % 


Farbstoff B 



Beispiel 7 

45 



55% 


Farbstoff A 


31 % 


Farbstoff B 


14% 


Farbstoff C 
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Beispiel 8 



6S 
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60 % 


Farbstoff A 


31 % 


Farbstoff B ' 


9% 


Farbstoff D 



5 

Beispiel 9 



10 



66% 


Farbstoff A 


22% 


Farbstoff C 


12% 


Farbstoff D 



75 

Beispiel 10 



20 



60 % 


Farbstoff A 


40 % 


Farbstoff C 



Beispiel 1 1 



72% 


Farbstoff A 


.28% - 


Farbstoff -D . 



30 

Beispiel 12 



35 



62% 


Farbstoff A 


38% 


Farbstoff B 



40 Beispiel 13 



53% 


Farbstoff A 


47% 


Farbstoff B 



AnsprUche 

50 

1. Mischung von Dispersionsazofarbstoffen mit einem Bunttonwinkel hab von 290 bis 300 , bezogen auf 
eine Polyestertarbung in 1/1 RIchttyptiefe gemM0 DIN 5033/Teil 3, dadurch gekennzeichnet, daC sie 
a) mindestens einen Farbstoff der Formel (I) 



55 
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CN 

Y CHo ^ 




10 



IS 



und 

b) mindestens einen Farbstoff der Formein ll-IV 



NO 



NHCOV 



4 



25 



30 




NHCOV 



35 



40 



45 



II 



X NHCOV * 



IV 



enthSIt, 

worin - unabhangig voneinander • 
X CI Oder Br. 

Y NO2 Oder CN. 

W AlkyI, AralkyI Oder Alkoxyalkyl, 

V H, Alky!, Aryl Oder Alkoxy. 
Ri Alkyl, AralkyI, Alkoxyalkyl Oder Alkenyl, 
R2 Ri. ChloraikyI, AryloxyaikyI Oder Alkoxycarbonylalkyl. 
Ra Alkyl. AralkyI. Alkoxyalkyl, Hydroxyaikyl, AryloxyaikyI Oder Alkenyl, 
R4 R3. C2-G*-ChlorarIkyl oder Alkoxycarbonylalkyl, 
Rs Alkyl. Alkenyl oder AralkyI, 
Re Rs Oder AlkoxalkyI, 

R7 Alkyl, AralkyI. Alkoxyalkyl. Hydroxyaikyl, AryloxyaikyI, ChloraikyI, Alkoxycarbonylalkyl, Alkenyl oder 
Acyioxyalkyi und 
Rs R7 bedeuten, 

wobei Acylreste Alkylcarbonyl- oder Arylcarbonylreste, im belieblgen Zusannmenhang genannte Alkyl-, 
Alkenyl- und Aikoxyreste solche mit 1-4 C-Atomen und im belieblgen Zusamnr^enhang genannte Arylreste 
Phenylreste sind, die durch CI oder Ci-C4-AIkyl substituiert sein kSnnen. 

2. MIschungen von Dispersionsazofarbstoffen gemafl Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet. da/3 

Y NO2 Oder CN, 
X CI Oder Br. 
W Alkyl, 

V Alkyl, 
Ri Alkyl, 

R2 Ri, Alkoxyalkyl Oder AralkyI, 
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R3 AlkoxyaikyI, 
R* R3 Oder Alkyl, 
Rs Alkyi, 
Rs Rs, 
5 R7 Alkyl und 

Rs R7 Oder AlkoxyaikyI bedeuten. wobei die genannten Rests die oben angegebenen speziellen Bedeutun- 
gen haben. 

3. Mischung von Disperslonsazofarbstoffen gemafl Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB In den 
darin angegebenen Formein 

ro YCN 

X Br Oder CI, 
W Methyl. 

V Methyl Oder Ethyl, 
Ri. R2 Ethyl, n-Propyl Oder n-Butyl, 
15 R3, R4. Methoxyethyl, 

R5. Rs Ethyl Oder n-Propyl und 

R7, Rs Ethyl Oder n-Propyl bedeuten. 

4. Mischungen von Dispersionsazofarbstoffen gemSC Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. da/3 der 
Qewichtsanteil der Komponente I 20 bis 90 %, der Komponente II 0 bis 80 %, der Komponente lit 0 bis 80 

20 % und der Komponente IV 0 bis 80% betragt, nnit der Maflgabe, da/J mindestens einer der Farbstoffe II bis 
IV den Farbstoff I auf 100 % erganzt. 

5. Mischungen von Disperslonsazofarbstoffen gemafl Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daQ der 
Gewichtsanteii der Komponente MO bis 90 %, der Komponente 111 10 bis 80 % und der Komponente IV 10 
bis 80 % betragt. 

25 6. Mischungen von Disperslonsazofarbstoffen gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi der 
Qewichtsanteil der 

Komponente I 25 bis 80 % und Komponente II 20 bis 75 % Oder 

Komponente I 25 bls-80 %.undXomponente IIL20.bis-75 %.oder 

Komponente I 30 bis 90 % und Komponente IV 10 bis 70 % betragt. 
30 7. Mischungen der Dispersionsazofartetoffe gemafl Anspmch 1, dadurch gekennzeichnet. daa diese 
einen Farbstoff der Formel (A) 



CM 




(A) 



40 und mindestens einen Farbstoff der Formel (B bis D) 




NO2 



46 



(B) 



3 



50 



55 
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<C) 



5 



Br 



MHCOCH3 



10 




(D) 



MHCOCH3 



75 enthalt. 



8. Farbstoffpraparatlonen» ©nthaltend Mischungen von Azofarbstoffen gemafi AnsprGchen 1 bis 8. 

9. Verfahren zum F^rben von hydrophoben synthetischen Fasern, dadurch gekennzeichnet, da£ man 
Farbstoffmischungen bzw. Pi^parationen geitiM/3 AnsprQchen 1 bis 8 verwendet. 
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worin die Reste die in der Farbstoffchemie Qbliche Bedeutung haben. sind hervorragende Ersatzprodukte fUr den 
teuren Anthracliinonfarbstoff Disperse Blue 56. 
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